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Abstract of EP0057153 

1. Water-emulsifiable liquid concentrates which comprise : - a water-insoluble active substance 
representing 15 to 40% by weight of the concentrates, - and a liquid solvent medium consisting of at leas 
one organic solvent for the active substance representing 30 to 75% by weight of the concentrates an 
emulsifying agent representing 5 to 25% by weight of the concentrates and optionally at least one oil 
and/or at least one fixing agent representing 0 to 20% by weight of the concentrates, the said 
concentrates being characterised in that : - the active substance consists of at least one fungicidal 
substance chosen from halogenated phenol derivatives which is optionally associated with at least one 
water-insoluble insecticldal substance, - and the emulsifying agent consists of at least one anionic 
surfactant belonging to the group consisting of : (a) sulphuric ester of formula : R-(OCH2 CH2 )n -0S03 
M in which : - the substituent R denotes a saturated or unsaturated carbonaceous radical which may 
contain one or more hetero atoms and is aliphatic (linear or branched), alicyclic or aromatic in origin • - n 
denotes a number fixed at a value such that the HLB of the surfactant corresponds to a number ranging 
from 10 to 16 : - M is a residue of inorganic or organic origin, chosen so that the surfactant may be solub 
in the concentrate to be emulsified and in water, (b) and orthophosphoric esters of formula : see 
diagramm : EP0057153,P12,F1 in which : - the substituent R and n have the meanings given above in 
formula (I) ; - R1 denotes either an Ml residue, or one of the radicals R-(OCH2 CH2 )n - the radicals R1 
and R-(OCH2 CH2 )n - being capable of being identical or different ; - Ml is a hydrogen atom or a residu 
having the meaning given above for M in formula (I), the two residues Ml (when R1 = Ml ) being caDabI 
of being identical or different. 
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(54) Concentres dmulsionnables de matieres biocides, les emulsions aqueuses obtenues a partir d'eux et TappHcation de ces 
Emulsions au traftement du bois. 



Qt) Concentres liquides Emulsion nables dans i'eau qui 
comprennent: une mati^re active a base de substance(s) 
fongicide(s) et'ou insecticide(s) et un milieu de dissolution 
constrtue par un ou plusieurs solvants de la matidre active, 
un agent emuisionnant et eventuellement un additif a base 
d'huile(s) et/ou d'agent(s) de fixation, caract^rises en ce que 
Tagent emuisionnant est un tensio<actlf anionique pris dans 
. le groupe formd par les alkytpolyoxyethyl^ne-sulfates ou- 
orthophosphates et les alkylph^nylpolyoxydthyt^ne-sulfates 
ou-orthophosphates. 

Les emulsions aqueuses engendrees i partir de ces 
(Nl concentres sont utilisables pour assurer la protection du bois 
^ centre Tattaque des champignons et/ou des insectes xylo- 
phages. 
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CONCENTRES EMULSI0NNA5LES DE MflTIEFES BIXIDES, LES EMULSIONS AQUEU3ES 
OBTENUES A PARTIR D'EUX ET L'APPLICAnON DE 
CES EMULSIONS AU TRAITEMENT DU BOIS 

05 La presents invention concerne des concentres organiques 

liquides emulsionnables renfermant des matieres biocides. L 'invention ' 
concerne egalement les emulsions aqueuses obtenues apres addition d'eau 
aux dits concentres i L* invention concerne encore I'eiiploi desdites 
emulsions pour assurer la protection du bois centre I'attaque des 
10 champignons et/ou des insectes xylophages, 

Depuis de nombreuses annees, on salt proteger le bois en 
I'impregnant super ficiellement de substances fongicides et/ou 
insecticides 1 La matiere active,' choisie de preference insoluble 'dans 
I'eau, est dissoute par example dans un milieu liquide approprie pour 
15 former un concentre. Le milieu de dissolution comprend habltuellement un 
ou plusieurs solvants organiques de la matiere active, en melange 
eventuellement avec une ou plusieurs huiles et/ou avec un ou plusieurs 
agents de fixation 1 Au moment de son emploi pour impregner le bois h 
traiteri le concentre liquide est dilue avec de I'eau et agite de maniere 
20 a produire une emulsion et c^est cette emulsion qui est appliquee en* 
definitive sur la surface a traiterl 

Pour produire de pareilles emulsims, 1* emploi de types varies 
de tensio-actifs, comme agents emulsionnantsi a ete propose. Dependant i 
au vue de- la diversite des matieres actives et des milieux de dissolution 
25 employes pour la preparation des concentres liquides, la selection d*un 
agent emulsionnant adequat presente une certaine difficultel Le choix de 
pareil agent emulsionnant est rendu difficile en effet par 1' existence de 
parametres a respecter tels que notamment sa compatibilite avec la 
matiere active et avec le milieu de dissolution, sa stabilite dans le 
30 milieu de dissolution et dans I'eau, sa solubilite dans le milieu de 
dissolution et dans I'eau. II est hautement souhaitable de pouvoir 
disposer d'un agent emulsionnant qui permette de conduire, au depart de 
matieres actives et de milieux de dissolution les plus varies possibles, 
a des concentres homogenes et stables capables de donner par dilution 
35 dans I'eau des emulsions egalement stables- 
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La presente invention se propose justement d'apporter sa 
contribution a la satisfaction de cet objectif. 

' Plus specif iquement, la presente invention a pour objet des 
concentres liquides, emulsionnables dans I'eau, amllior^s qui 

05 comprennent : 

- une matiSre active consUtu^e par au noins une substance 
fongicide insoluble dans I'eau et/ou au moins line substance insecticide 
insoluble dans I'eau, 



- et un ndlieu de dissolution liquide constitu^ par au moins un 



10 solvant organique de la matiere active, un agent ^raulsionnant et 

eventuellement au moins une huile et/ou au moins un agent de fixation 
les dits concentres ^tant caracteris^s en ce que 1' agent emulsionnant 
consiste en au moins un tensio-actif anionique appartenant au groi^e 
forme par : 

.15 

(a) des esters sulfuriques de formule : 



. le substituant R represente un radical, carbon^ saturd ou nor 
sature, pouvant renfermer un ou plusieurs hgt&oatomes, 
d'origine aliphatique (lindaire ou ramifie), cycloaliphatiquf 
ou arontatique ; 

. n represente un nombre fix^ a une valeur telle que le HLB du 
tensio-actif corresponde a un nombre allant de 10 a 16 ; 

. M est un reste d'origine minerale ou organique. choisi de 
maniere k ce que le tensio-actif soit soluble dans le 
concentre a emulsionner et dans I'eau, 



R -( OCH2CH2 )„- OSO3M 



(I) 



dans laquelle : 



3a ' (b) et des esters orthophosphoriques de formule : 
R-(0CH2CH2)„-0v 




35 
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dans laquelle : ' 

. le substituant R et n ont les significations donnees ci-avant 

cans la -formule (I) ; 
. Rj^ represente soit un reste Mj^, soit I'un des radicaux 
05 R-(0CH2CH2)^-, les radicauJc R^^ et R-(XH2CH2)^- 

pouvarit etre identiques ou differents ; - * ' 

. Mj^ est un stome d^hydrogene ou un reste ayant la - 
signification donnee ci-avant pour M dans la formuie tl), les 
deux restes (quand R^^ = Mj^) pouvant etre identiques 
10 ou differents." ... - ,z ; 

Le HLB (Balance Hydrophile/Lipophile) est une grandeur bien'' 
connue dans le domaine des agents emulsiohnants. Pour plus de* detail, on 
peut se reporter a KIRK-OTHNER,. Encyclopedia of Chendcal Technology, 5e 
edition, 1979, volume 8, pages 910 a 915 
15 D'une maniere generale, 'les proportions des constltuants d'un 

concentre liquide conforme a la presente invention sont choisies entre 
les limites suivantes (exprimant le^ |DOurcehtage ponderal de chacun des 
ranstituants dans le concentre) : * ' - 

' de 15 % a AO % de matiere active;* ' 
20 - cte 30 aj a 75 % de solvant(s) de la matiere active, 

-de 0 % a 20 X d»huile(s) et/ou d'agent(s) de fixation, 
-de 5 % a 25 56 d'agent 6nulsionnantl - - 

S'agissant de l* agent emulsionnanti on peut faire appel de 
pr^f^rence aux composes repondant aux fornules 'd) et (Il)dans • 
25 lesquelles : 

• le sLtostituant R represente ' : un radical alkyle lineaire ou 
rami fie I comportant de 1 a 20 atomes de carbones^ 
eventuellanent substitue par un ou plusieurs radicaux alkoxy 
comportant de 1 a 5 atcwnes de carbone ou radicaux phenyles ; 
30 • un radical alkylcarbonyle dont le reste alkyle repond h la 

definition donnee ci-avant ; un radical cycloalkyle comportant 
de 5 a 8 atomes de carbone, eventuellement sUbstitue corome 
indique cl^avant pour le radical alkyle ; un radical 
alkylphenl/le dont le reste alkyle lineaire ou ramifie comporte 
35 de 1 a 20 atomes de carbone ; 
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. M (formule I) est un reste d'aminordum ou un atome de m^tal 
alcalin, 

. (formule II) est un atorae d*hydrog6ne, un reste 
d'aranoniuni ou un atome de mdtal alcalin. 
Q5 Dgns ce qui precede, on entend par reste d' ammonium un conpjsl 

de formule : N (R2R3R^R5) cians laquelle R^.R^ et R^, 
identiques ou differents, representent de I'hydroglne, des .radicaux 
alkyles ou des radicaux hydroxyalkyles , deux des radicaux alkyles pouvant 
former ensemble un radical unique divalent contenant iventuellement un 
10 atome d'oxygenel Le nontore total d'atomes de carbone du reste d' ammonium 
est inferieur ou egal I 6. 

Dans ce groupe prefere d' agents emulsionnants, les tensio-actifs 

de forraules (I) et (II) dans lesquelles : 

. le substituant R represente : un radical alkyle lin&ire 
15 comportant de 6 a 20 atomes de cartone ; un radical 

alkylcarbonyle pr&entant un reste alkyle de meme nature ;. un 
radical alkylphenyle dont le reste alkyle a une structure 
lin^aire comportant cte 6 I 20 atomes de carbone ;. 
1 M (formule I) est un reste d'ammonium ou un atome de sodium, 
20 . \ ^ ^ d'hydrog^ne; ix\ reste 

d'ammonium ou un atcnne de sodium,- 
conviennent particulierement bien. 

Les agents Emulsionnants qui conviennent tout particulierement 
bien sont par exanple les suivants : 



25 



30 



35 



(a) s'agissant des sulfates 



CH3 - (CH2)io - - (0CH2CH2)n-0S03NH^ 
CH3 - (CK2)io,.- (aCH2CH2)n-0S03Na 
CH3 - (CH^)^ - - (0CH2CH2)^-0S03NH^ 
CH3 - iCH^^i - - (0CH2CH2)n-0S03Na 
CH3 - (CH2)i2 - CO - (0CH2CH2)„-0S03W^ 

n - C^H^ - <^ -(0CH2CH2)„ - OSOjKH^ 
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avec n allant de 1 a 10. ^^==-^ 



05 



10 



(b) s'agissant des phosphates : 

. CH3-(CH2)^Q-CH2-(0CH2CH2)^-0P03 (M^)2 

: [CH3^(CH2)iQ-CH2-(0CH2CH2)j^-p]2P02 

. CKj-(CH2);Ll"^V^°^^^^n"°™3 ^^^1^2 

. CCH3.(CH2)3J-CH2-(0C^^CH2)^-0]2P02 "l 

: ^-^9^3^9-/^7 (0CH2CH2)„-0P03 {M^)2 



. [n^gH^g— (0CH2CH2)„-0]2P02 



15 avec n allant de 1 a 10 et les dlffdrents restes M^^, identiques ou 
diff brents i representant dans chacun de ces conposes : H, isH^, 
hH2(e2H^0H)2, lvH(C2H^QH)3, Na. 

Les agents tensio-actifs de ce type scjnt ciinnus et dicrits par 
exemple dans KIRK-OTHh€R, Encyclopedia of Chemical Technology,. Zeme- 

20 edition i 1966., volume 19, pages 527 a 531. 

U doit etre bien entendu que l*on peut utiliser les sulfates de 
formule (I) separement ou en melange. Les phosphates de 
formule (II) peuvent etre utilises separement ou plus generalement sous 
forme de melanges de monoester avec le diester correspondent On peut 

25 tres bien utiliser encore, coirane agent emulsionnant, un melange de 
sulfate(s) de formule (I) et de phosphate(s) de formule (11)1 Les 
proportions relatives de chaque tensio-actif dans leurs melanges ne sont 
pas critiques et peuvent varier dans de larges limites. 

Le fongicioe a utiliser, seul ou en association avec 

30 1' insecticide, est un produit connu pour proteger le bois contre 

I'attaque des champignons et moisissures. responsables du bleuissement 
fongique et. de la pourriture telle que notamment la pourriture fifareuse 
causee par exemple par PHELLINUS hCGALCPORUS, la pourriture cubique 
causee par exemple par SERPULIA LACRYMANS ou CONIOPHQRA CEREBELLA, .la 

35 pourriture molle causee par exemple par CHAETOMIUM GLOBOSUM. A titre de 
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composes qui conviennent bien pour mettre en oeuvre la prisente 
invention, on citera : les derives halogen^s du phenol, tels que par 
exenple le tetracnlorophinol et le pentachloroph^ol; les sels 
metalliques, notamraent de cuivre, manganese, cobalt, chrome, zinc, 
05 d^riv^s d'acides carboxyliques tels que par exeraple les acides 

heptanoique, octanoique et napht^nique ; les complexes organiques de 
I'etain, tels que far exemple I'oxyde de bis-tributyletain, le fluorure,- 
le phosphate, le benzoate ou 1 'acetate de tributyletain ; le 
methylene-bisthiocyanate ; le mercaptobenzothi^zole ; le dichlofluardd 
10 (N-dichlorof luoromethylthio-N ' , N' -dimdthyl-N-phenylsulfamide) : 

L' insecticide a utiliser, seul ou en association avec le 
fongicide, est un produit connu pour proteger le bois contre I'attaque 
des insectes xylophages tels que notamment les termites, les capricornes, 
les vrillettes, les lyctusl A titre de composes qui conviennent bien pour 
15 mettre en oeuvre la presente invention, on citera : des composes 
organo-halogenes, tels que par exemple le DDT (dichloro diph^nyl 
trichloro-ethane) , le methoxychlore (dimethoxy diph^nyl trichloroethane), 
le lindane (isoraere y de I'hexachlorocyclohexane), le chlordane 
(octachlorohexahydrb methano indene),l'aldrine (endo hexachloro 
20 hexahydrodimgthano naphtalene), le toxaphene ; des composes 

organo-phosphores, tels que par exemple le di6thion (0,0,0- ,0'-t6tra^thyl 
S,S'-methylenedithiophosphate); le parathion (0,0-di^thyl 
paranitrophenylthiophosphate) , la phosalone 

(0,0-di6thyl dithiophosphorylraethyl-3 chloro-6 benzoxazolone) ; des 
25 caroamates, tels que par exeraple le sevin (N-m^thylcarbamate. de 
naphtyle), le carbofuran (N-methylcarbemjate de 

diro^thyldihydrobenzofurannyle) ; des pyrethrino'ides de synthese, tels que 
par exemple la decamethrine ( a-cyano phenoxybenzyl dibromovinyl 
dimethylcyclopropane carboxylate), la permethrine (phenoxybenzyl 
30 .cis- trans dimethyl dicnlorovinyl cyclopropane carboxylate), le- 

fenvalerate ( cyano phenoxybenzyl chloroph^nyl methylbutylbutyrate). 
NOUS rappelons que I'on peut faire appel dans la presente 
■ . invention a un melange de deux ou de plus de deux fongicides ou I un 

melange de deux ou de plus de deux insecticides ou a une association de 
35 piusieurs fongicides avec plusieurs insecticides. 



7 



00571 53 



Une matiere active particulierement interessante pour la mise en 
oeuvre de la presents invention est constitute par 1 ' association de : 

- 70 X a 98 en poids de- fongicioeCs) constitue(s) par : du 
tetrachlorophenol et/ou du pentachlorophenol et/ou un conplexe organique 

05 de I'etain, en melange eventuellement avec du dichlofluanid, 

- avec 30 % a 2 X en poids d'insecticide(s) constltue(s) par : 
du lindane et/ou de phosalone et/ou du sevin et/ou de la permethrine 
et/ou du fenvalerate. 

La matiere active biocidei qui se presente sous une forme solide 

10 ou cpjelque fois liquide, est dissojte habituellement dans le milieu de 
dissolution en chauffant 1' ensemble, sous agitation i I une temperature de 
I'ordre de 50^ a 90^C. Le milieu de dissolution comprend rappelons le, 
outre 1' agent emulsionnant defini ci-avant, un solvant (ou un melange de 
solvants) en melange eventuellement avec une huile (ou des huiles) et/ou' 
• 15 un agent (ou des agents) de fixation! 

Parmi les solvants utilisables^ on peut citer notamnent : les 
hydrocarbures aromatiques, liquides tels que par exemple le - 
chlorobenzene , le dichlorobenzene, le toluene j les xylenes ou des 
melanges d' hydrocarbures aromatiques provenant directement de la 

20 distillation du petrole comme les lampants qui sont des coupes de 
distillation comprises dans un intervalle de tenperatures de 150^ a 
300OC ; des monoalcools, tels que par exemple le cyclohexanol ; des 
glycols ou polyols ou leurs ethers d*alcanols, tels que par exemple 
l»ethyleneglycol, le diethyleneglycol, le propyleneglycol, les 

25 butyleneglycols, I'hexyleneglycol, le diglyme, le butoxyethanol ; des 
cetones aliphatiques, tels que par exemple I'ethylamylcetone, la 
di-isobutylcetone ; des esters, tels que par exemple les phtalates de 
butyle ou de nonyle, les succinates, adipates, oxalates, malonates de 
dimethyle ou de digthyle ; des amides, tels que par exemple le 

30 -dimethylformamide ou le dimethylact tamide . II doit etre entendu que I'on 
peut utiliser un solvant unique ou un melange- de deux ou de plus de deux 
• solvants. 

Les melanges de solvants qui conviennent bien pour la niise en 
oeuvre de la presente invention sont constitues par les melanges : d'un 
35 hydrocafbure aromatique (ou d'un melange d' hydrocarbures aromatiques) ' 
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avec un monoalcool ou un glycol ou une cetone ou un ester. Dans ce groupe 
prefer^ de melanges, les melanges d'un hydrocarbure aroraatique chlore 
(comme le dichlorobenzene) avec un glycol (comme I'hexyleneglycol) ou les 
melanges d'une coupe basse de distillation du pitrole (comme les 
05 lampants) avec une cetone (di-isobutylcetone) conviennent 

particulierement bien. Les proportions relatives de cheque solvant dans 
leurs melanges ne sait pas critiques et peuvent varier dans de larges 
limites. Plus pr^cisement on utilise des melanges ren ferment 40 85 a 60 as 
en poids d' hydrocarbure (s) aromatique(s) et 60 % a 40 % en poids de 
10 monoalcool, de glycol, de cetone ou d' ester. 

Cocnne huile(s) que I'on peut utiliser pour confectionner le 
milieu de dissolution, on peut citer notamment : una huile yegetale comme 
par exemple 1 •huile de lin, 1* huile de soja, 1* huile de pin, le tallol, 
un melange de terpineols ; une huile minerale comme par exemple 1' huile 
15 de spindle qui est une fraction de distillation du petrole intermediaire 
entre les lampants et les paraf fines. 

Comme on I'a dit, le milieu dissolution peut aussi comprendre un 
ou des agents adhesifs propres a fixer 1 'agent de traitemsit sur le bois. 
On citera par exemple : I'amidon ;.la carboxymethylcellulose ; la 
20 colophane ou des esters de colophane ; la gomme arabique ;-l'alcool 
polyvinylique ; I'acide humique ; les resines glycerophtaliquesi les 
resines dites d'hydrocarbures composees de bas polymeres d^hydrocarbures 
insatures aliphatiques et/ou aromatiques issus du craquage de fractions 
petrolieres riches indene.- 
25 Un milieu de dissolution particulierement interessant pour la 

mise en oeuvre de la presente invention est celui renfermant, k cote de 
1' agent emulsionnant, un des melanges de solvents precites en association 
avec un ou plusieurs agents de fixation i de preference un ester de 
colophane. 

3Q . Un autre milieu de dissolution utilisable pour la mise en oeuvre 

de la presente invention est celui renfermant, a cote de 1' agent 
emulsionnant, un solvant unique (de preference un monoalcool, un glycol, 
une cetone ou un ester) en association avec un melange d'une ou plusieurs 
huiles (de preference une huile vegetale) avec un ou plusieurs agents de 

35 fixation (de preference un ester de colophane). Les proportions 
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d'huile(s) que I'on utilise alors repr^sentent en general 10 SK a 50 % du 
poids du melange huile(s) + agent (s) de fixation. 

On peut txhs bien ajouter dans les concentres liquides conformes 
a la presente invention des pigments et/ou des colorants en vue de 

05 teinter le bois a traiter. 

Une propriete interessante des concentres liquides selon la 
presente invention reside dans leur dispersion (ou leur 6mjlsion) quasi 
instantanee une fois qu'ils sont ajout^s a I'eau. G^neralement 1' emulsion 
est prepare en milangeant 1 partie en volume de concentre avec 1 5 10 

10 parties en volume d'eau et en soumettant ce melange a une simple 
agitation de maniere connue en soi. 

En plus de leur dispersion rapide, les concentres selon 
1' invention donnent des errojlsions stables dans I'eau dure comme dans 
I'eau douce. En outre, toute separation se produisant dans 1' emulsion 

15 apres un long repos peut etre aisement redispersee par agitation. 

Les enulsions obtenues conviepnent pour le traitement du bois 
ainsi que pour celui des derives du bois come les contreplaques, 
panneaux de fibres, panneaux de particules et articles corrposites divers 
a base de mat&iaux cellulosiquesl Ellas peuvent etre appliquees par 

20 badigeonnage du bois a traiteri a la brosse, au pinceaui au rouleau ou au 
pistolet ou par trempage du bois a traiter dans 1' emulsion. EUes . peuvent 
encore etre appliquees par impregnatim en autoclave 1 

La quantite d' emulsion qui est appliquee va dependre de divers 
facteurs. En particulier, elle va dependre du type de protection 

25 recherchee : il peut s'agir d'une protection preventive sur un bois sain i. 
mais il peut s^agir aussi d'une protection curative sur un bois attaque 
par des champignons et/ou des.insectes xylophages et dans ce deuxieme cas 
la quantity de matiere active a deposer sera plus importantel La quantity 
d' emulsion va dependre encore de 1' impregnability du bois. Lorsque I'on 

30. choisit de faire une application par badigeonnage ou par trempage, la 
quantite d' emulsion utilisee, exprimie en grammes de matiere active 
(fongicide(s) et/ou insecticide(s)) par m^ de surface a traiter, est 
comprise en general entre 1 et 30 g/m^. Lorsque I'on choisit de faire 
une application par impregnation en autoclave, la quantite d' emulsion 

35 utilisee, exprimee en grammes de matiere active par m^ de bois a 
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traiter, est comprise en general entre 300 et 3 000 g/m^. 

Ces emulsions peuvent encore etre introduites dans les c»lles ou 
les particules utilisees pour la fabrication des contreplaques, panneaux 
de fibres ou de particules. La diffusion de la matiere active est 
05 correctement assuree, en cours de fabrication, au cours du pressage a 
chaud de ces articles. 

Les exemples qui suivent, donnes h titre non limitatif, 
illustrent 1' invention et montrent comment elle peut etre mise en 
10 pratique. 

EXEMPLE 1 

Dans cet exemple, on decxit la preparation de 1' agent 
eroulsionnant de f ormule : 

is CH3 -(CH2)ii - CHj - (0CH2CH2)3 - OSOjNH^ 

qui sera utiUs# dans les exemples 2 et 3 suivants. 

Dans un autoclave, on charge 70,5 parties en poids du produit de 
condensation d'une mole d'alcool trid&yclique avec 3 moles d'oxyde 
d'ethylSne. Le contenu de I'autoclave, place sous azote, est chauffe a 

20 80«C, puis on lui ajoute en 1 heure 20,6 parties en poids d'acide 

sulfamique. La temperature du milieu reacUonnel est portee a BO^C en 1 
heure et on maintient la temperature a cette valeur pendant 2 autres 
heures, puis on refroidit. C'est le produit ainsi obtenu qui est utilise 
comme agent emulsionnant.La valeur du HLB est egale a 11 

25 EXEKPLE 2 

Dans cet exemple, on decrit un concentre emulsionnable conforms 
a la presents invention et un essai sur bois effectue k I'aide d'une 
emulsion aqueuse preparee a partir de ce conc?ntr^. 
1) Concentre emulsionnable : 
3Q ■ II pr^sente la composition ponderale suivante : 

. 21,9 S6 de pentachloroph^nol, 
. A, A % de lindane, 
. 24,6 56 d'orthodichlorobenzene, 
. 28 58 d'hexyleneglycol 
35 . 8,8 56 d' ester de colophane et de penta-&ythrol commercialism 
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par Ic Societe dite Derives Risinlques et TerpSnlques sous la 
denomination DERTOLIlsE P, 

i 12,3 % de 1' agent emulsionnant prepare a I'exenple 1. 

Pour preparer ce concentre, on charge dans un dissoluteur equipe 

05 d'un systeme d'agitation, d'un systeme de chauffage et des annexes 

classiques relatifs a ce type d'appareillage, les divers ingredients ^ 
definis ci-avant. On agite ce melange tout en le iwrtant a une 
temperature de I'ordre de 60^ a 70^0, de maniere a assurer la dissolution 
complete des matieres actives solides engag^es. 

10 Le concentre emulsionnable obtenu presente I 2D^C une densite de 

1,142. U est tres stable : a -3^C, il ne cristallise pas et a 55^0, 
apres plusieurs jours a cette temperature, on ne note aucun dep6t sur le 
fond du recipient qui le contientl 

2) Emulsion : . 

15 Elle est preparee en melangeant 1 partie en volume de- concentrd ' 

avec 7,3 parties en volume d'eau (emulsion a 12 % en volume)^ On obtient 
ainsi une emulsion de traitement qui renferme au litre : 30 g de 
pentachlorof^ienol et 6 g de lindane 1 

' A propos de cette emulsion, on a note la spontaneite de la 

20 formation de 1' emulsion par simple agitation apres addition d'eau dans le 
concentre. 

La stabilite de cette emulsion est tres bonne. Un test de 
stabilite a et^ effectue conformiment a la norrae WHO/M/13 qui se trouve 
dans I'ouvrage intitule "Specifications for pesticides used in public 

25 health" et edite en 1973 par la World Health Organization (Geneve). Ce 
test consiste a mesurer dans des conditions determinees 1' importance cfe 
la separation d'une anulsion ou la quantity de creme qui se forme apres 
repos de 1' emulsion. L' absence de separation ou de creme apres un repos 
de 1 heure a 30°C traduit une trSs bonne stabilite de 1' emulsion. C'est 

30 • ce que nous avons observe dans le present exemplel 

3) Essai sur bois : - — 

II s'agit d'lin essai d^efficacit^ de I'enKjlsion a propos de la 
protection de la surface du bois centre le bleuissement fongique. 

Les conditions de realisation de 1' essai sont conformes a la 
35 norma frangaise T 72.085 adoptee par I'AFNOR en decembre 1976. 
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On traite une serie de 3 eprouvettes en bois de pin sylvestre, 
ae dimensions 110 mn x 40 mm x 10 mm, par badigeonnage a I'aide de 
!• emulsion prepar^e ci-avant. Le traitement intervient uniquement sur une 
seule des grandes faces de cheque eprouvette. La quantite d* Emulsion 
05 appliquee sur chaque eprouvette, exprimee en. millilitres par m , est de 
200 ml/m^- 

Les iprouvettes sont sechees ensuite pendant 2 serines a 20°C 
sous ventilation reduite puis elles sont sterilisees par irradiation au 
rayonnement X. 

IQ Les eprouvettes sechees et sterilisees sont alors exposees dans 

des recipients d'essai appropries a 1 'action d'une culture mixte de 2 
champignons responsables de bleuissement du bois : AUREQBASIDIUM 
PULLULANS et SCLEROPHOMA PITYOPHILA- Ces champignons sont utilises sous 
forme d'une suspension de spores et c'est la grande face non trait ee de 

15 cheque eprouvette qui se repose entierement sur la suspension de spores. 
La duree de I'essai est de 6 semaines a compter de 
I'ensemencement des eprouvettes ; le recipient d'essai est conditionne a 
2A0C + I'^C, I'humidite relative etant 6e 70 % ± 5 

Apres 6 semaines d'ensemencementi on examine visuellement la 

20 surface traitee de diaque eprouvette pour y deceler la presence de 
bleuissement. Le bleuissement de surface est exprime en utilisant le 
systeme de cotation suivant : 

0 s pas de bleuissement, 

1 =E traces de bleuissement, 

25 2 = bleuissement : la surface est bleuie au plus sur un tiers 

sous forme de taches ou bandes, 

3 = fort bleuissement : la surface est bleuie sur plus de un 

tiers. 

On precede aussi a I'examen interne de la face traitee des 
30 eprouvettes sans bleuissement. Chaque eprouvette est decoupee dans le 
sens transversal et sur chaque section on- determine a I'aide d'une loupe 
la profondeur de bois a partir de la surface qui n'a pas bleui, en trois 
endroits. On indique : la profondeur moyenne de bois qui n'a pas bleui 
sur 1' ensemble de 1' eprouvette ainsi que la profondeur minimale. 
35 Les resultats obtenus sont rassentoles dans le tableau suivant : 
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05 



10 



15 



Eprouvette 



Bleuissement 
de surface 



Zone interne qui n' a pas bleui 



moyenne 



1 : 


; .0 - : 


1)6 tm : 


0,9 mm 


2 : 


0 


0,9 mm J 


: 0,5 mm 


3 : 


: . 0 J 


0,8 mm 


0,5 mm 


. Eprouvettes : 








temoins (3) , 


: 3 : 


: 0 mm : 


. 0 mm 


non traitees ; 









minimum 



20 



25 



30 



EXB4PLE 3 

Dans cet exemple on d&rit un autre concentre emulsicnnable 
conforme a la presente invention ainsi que des essais sur bois effectufe 
a I'aioe d'une emulsion aqueuse issue dudit concentre. 
1) Concentre emulsionnable : 

II presente la composition panderale suivante : 

. 21,6 % de pentachlorophenol, 

• A,3 % de lindane, 

. 20,7 % d'une coupe de distillation du petrole comprise dans 
un intervalle de temperature de 225°C a 285«*C, 
commercialisee par la Societe Esso-Chimie sous la 
denomination SOLVESSO 200, 

. 27,9 % de di-isobutylcetone, 

. 12 % d' ester de colophane et de glycerol, commercialise 

par la Societe dite Derives Resiniques et Terpeniques 
sous la denomination DERTOLI^€ SG 

. 13,5 % de 1' agent 6nulsionnant prepare a 1* exemple 1. 

Le concentre obtenu presente a 2Q^C une densite de 1,04. 
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20 Emulsion : 

. Elle est preparee en melangeant 1 partie en volume de 
concentre avec 6 parties en volume d'eau (emulsion a 14,3 « en volume). 
On oDtient ainsi une emulsion de traitement qui renferme au litre : 32,1 . 
05 g oe pentachloropnenol et 6,4 g de lindane. Cette emulsion presente par 
ailleurs les memes qualites que 1' emulsion de I'exemple 2. 

3) Essais sur bois : 

3.1. Determination de I'efficacite preventive cx>ntre des 
larves recemment ecloses de capricornes (HYLOTRUPES BAJULUS)! 
IQ Les conditions de realisation de I'essai sont conformes a la 

Norme Europeenne EN 46-premiere edition - 1976 - adoptee par le Coraite 
Eurt^een de Normalisation (CEN) le 25 Aout 1976. 

Des eprouvettes en bois de pin sylvestre, de dimensions 
50 mm X 25 mm X 15 mm, sont traitees chacune par trempage dans 1' emulsion 
15 definie ci-avant. Le temps de trempage est de 10 secondes. On determine 
pour chaque eprouvette traitee la teneur de matiere active retenue par 
unite de surface du bois. 

Les eprouvettes traitees sont reparties en 3 series comprenant 
chacune 6 eprouvettes : 
20 . serie N° 1 : les eprouvettes traitees ne subissent aucun 

vieillissement, 
. serie N° 2 : les eprouvettes traitees subissent un 
vieillissement d'un mois a I'exterieur en etant dispos^es 
sur des diassis inclines a 45** et orientes nord-ouest, 
25 - s^rie N° 3 : les eprouvettes traitees subissent un dottole 

vieillissement : celui des eprouvettes de la serie 2 + un 
vieillissement en appareil GERSONDE qui est un tunnel 
ventile (vitesse : 1 ms"^) et chauffe (40«C): 
Les eprouvettes traitees et eventuellement vieillies sont 
30' ensuite mises en contact pendant 4 semaines . avec des larves recemment 
ecloses de capricornes. Le nombre de larves par eprouvette traitee est de 
10. Chaque serie d' Eprouvettes est done mises en contact avec 60 larves. 

Apres 4 semaines de contact avec les larves, on examine les 
eprouvettes afin de se rendre compte du forage resultant de I'attaque du 
35 bois par les larves et de la mortalite des larves. Les larves qui ont 



15 



0057153 



fore iaisseni cserriere elles, a 1 'entree ou forage, une petite quantite 
oe ferine oe Dois. Par ailieurs, les larves mortes sont, au oout ae k 
senaines, entierenieni oessechees et as couleur foncee. 

L' evaluation oe I'attaque est effectuee en comptant : le 
05 nonore de larves mortes n'ayant pas ford ; le nombre de larves mortes 
ayant fore ; le nom&re oe larves vivantes ayant fore. 

Les resultats ootenus sont rassembles dans le tableau" suiv^nt 



10 



15 



20 



25 



Eprouvettes 
- .* 


: • MATIEIS ACTIVE 
: ABSOREE PAR UhttTE 
: DE SURFAtX DU BOIS 
: vm£UR KJYEM>e EN 
: o/ro^ 


: LARVFS BPTnmiuirFC 


: MORTES 


: VIVAJ>nES 
: AYAhfT 
: FORE 


: Fente- 
: chloro- 
: phenol 


: Linoane . 


: n'ayant 
: pas fore 


: ayant 
: faxi . . • . 


Serie 1 : 


2,2 


: 0,45 ; 


: 60 


: 0 - 


: 0 : 


Serie VP 2 : 


2,2 : 


: 0,45 : 


: 60 


: 0 : 


0 i 


Serie N«» 3 : 


2,2 : 


0,45 : 


29 /j 


31 -: 


• • • 0. ' : 



30 



I 3.2. Determination de I'efficacit^ preventive contre'lei"' 
termites IRETICULITERI-ES SANTOlNEhSIS), 

Les conoitions oe realisation oe I'essai sont conformes su 
projet de Norme Europsenne EN 118 - premiere edition de Juillet 1980. 

Ues eprouvettes en dois oe pin sylvestre, oe dimensions 
200 mm X 40 im. x 10 nro, sont traitees cnacune par badigeonnage s I'aioe 
cnaque fois cs la meme quantite oe I'enulsion oefinie ci-avant. On 
35 oetenaine pour chaque eprouveite traitee la teneur oe m&tiere active 
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reieriLie par unite oe surface ou Dois. 

Les eprouviittes uraitees soni reparties en 3 series oe 6 
eprouvettes : les eprouvettes oe la serie N« 1 ne subissent aucun 
visiiiissemsnt ; les eprouvettes oes series 2 et 3 subissent les mSires 
05 epreuves ce vieillissement que precedenunent. 

Les eprouvettes traitees et eventuellement* vieillies sont 
ensuite mises en contact pendant 8 semaines avec les terndtes oans les . 
conoitions prevues par la norroe. Chaque eprouvette est soumise a 
I'attaque a'une colonie oe termites constituee par 250 ouvriers, 
10 15 nymphes et 8 solcats. La colonie de termites est installee dans un 
tube oont I'une des extremites est scellee,* tandis que 1* autre, ouverte, 
est pDsee sur l*une des grandes faces oe !• eprouvette. 

Apres 8 semaines de contact avec les termites, on conpte le^ 
.ternJites vivants qui se trouvent dans le tube. On oetemiine ensuite le 
15 taux de survie oes ouvriers et note la presence de soldats et/ou de 
nynphes vivants. 

On examine aussi la face oe 1' eprouvette mise en contact avec 
le tube et determine la profondeur des attaques eventuelles subies. Les 
attaques oe la surface exposee sous le tube sont exprimees en utilisant 
20 le systeme de cotation suivant : 
G = aucune attaque, 

1 = tentative .0' attaque, . . ' 

2 = attaque legere, • , ' • 

3 = attaque mpyenne,- * ' 
25 4 = attaque forte. 

Les resultats obtenus sont rassenfiles dans le tableau suivant 



30' 



35 



i 

I 



00571 53 

17 





RETENTION DE : 


SURVIE DES TERMITES : 




! SERIE : 


MATIERE ACTIVE : 






OEGRE CE : 


: no" 


Linoans : 

g/m^ : 


penta- : 
chloro- : 
phenol : 
g/m2 : 


ouvriers : 

% ', 


soldats(S}: 
nyinphes(N): 


L'ATTAQUE : 




0,97 : 


4,83 : 


0 : 




0 : 




0,97 : 


4,83 : 


0 : 




0 : 


: 1 : 


1,01 : 


5,06 : 


0 : 




0 : 




1,01 : 


5,06 : 


0 ; 




: 0 : 




1,04 : 


5,18 ! 


0 ; 




: 1 : 




1,04 : 


5,18 : 


0 : 




; 0 : 




: 0,97 : 


4j83 : 


: 0 




I 0 : 




0,97 J 


■ 4,83 ■ 


: 0 




: 0 : 


: 2 


: 1,01 : 


5;06 ■ 


: 0 




: 0 : 




: 1,01 ! 


: 5;06 


: 0 




: 0 : 




: 1,04 : 


: 5,18 


: 0 


mm 


: 0 : 




: 1,04 


: • 5,18 •: 


: • ■ 0 •-• . 


J • ' • J 


: 0 : 




: 0,92 ! 


: 4,61 


: 0 


» " ! 


: 0 : 




: 0,92 


: 4,61 


: 0 




: 1 : 


: 3 


: 0,99 


: 4,93 


: 0 


I — J 


0 : 




: 0,99 


: 4,93 


: 0 


S «, ; 


; 0 : 




: 1,02 


: 5,09 


: 0 




: 0 : 




: 1,02 


: 5,09 


: 0 




: . . 1 . .. . , 


: Eprou- 










: 4 : 


: vettes 






: 60 




: pour toutes : 


: Temoin 








: N et S . 


: les eprou- : 


: non 






: a 




vettes : 


: traitees 












: (18 eprou 






: 72 % 






: vettes) 
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REVENDICATIONS 

1) Concentres liquides, emulsionnables dans I'eau, qui 
comprennent : 

05 - une matiere active constituee par au moins une substance fongicide 

insoluble dans I'eau et/ou au moins une substance insecticide insoluble 
dans I'eau, 

et un mileu de dissolution liquide constitue par au moins un solvant 
organique de la matiere active, un agent emulsionnant et eventuellement 
10 au moins une huile et/ou au moins un ag«it de fixation, 

lesdits concentres etant caracterises en ce que 1' agent emulsionnant 
consiste en au moins un tensio-actif anionique appartenant au groupe 
forme par : 

(a) des esters sulfuriques de formule : 

15 R -( OCH2CH2 OSO5M (I) 

dans- laquelle : 

. le substituant R represente un radical, carbone sature ou 
^ ^non sature j pouvant renfermer un ou plusieurs heteroatomesi 
• d' origins aliphatique (lineaire ou rami fie), 
20 cycloaliphatique ou aromatique ; 

. n represente un norrbre fixe a une valeur telle que le HLB ckj 

tensio-actif corresponde a un nombre allant de 10 a 16 ; 
. M est un reste d'origine minerale ou organique choisi de 
maniere a ce que le tensio-actif soit soluble dans le 
25 concentre a emulsionner et dans I'eau, 

(b) et des esters orthophosphoriques de formule : 



30' 




(II) 



dans laquelle : 

. le substituant R et n ont les significations donnees 
35 ci-avant dans la formule (I) ; 
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. Rj^ repr^sente soit un reste Mj^, soit I'un des radicaux 
R-COCHjCHg)^-, les radicaux et 
R-(CICH2CH2)^- pouvant §tre identiques ou differents ; 
. Mj^ est un atome d'hydrogene ou un reste ayant la 
05 signification donnfe ci-avant pour M dans la fomiule (I), 

les deux restes (quand Rj^ = Mj^) pouvant Stre 
identiques ou differents 1 

2) Concentres selon la revendication ij caracteris^s en ce que 
I'on fait appel, cornne agent emulsionnant, aux composes de formules (I) 

10 et (II) dans lesquelles : 

. le substituant R represente : un radical alkyle lin^aire 
comportant de 6 a 20 atomes de carbone ; un radical 
alkylcarbonyle presentant un reste alkyle de miine nature ; 
un radical alkylphenyle dont le reste alkyle a une structure 
15 lineaire comportant de 6 a 20 atomes de carbone, 

. M (formule I) est un reste d' ammonium ou un' atome de sodiumi 
. (formule II) est.un atome d'hydrogene i un reste 
d' ammonium ou un atome de sodium 1 

3) Concentres selon I'une quelconque des revendicatiohs 1 
20 et 2, caracterises en ce qu'ils renferment en poids : 

-del5xa40a5de matiere active, 
- de 30 X a 75 % de solvant(s) de la matifere active, 
-de 0 X a 20 % d'huile(s) et/ou d'agent(s) de fixation, 
-de 5 %k25 % d' agent emulsionnant: 

25 4) Concentres selon I'une quelconque des revendications 1 a 3, 

caracterises en ce que la substance fongicide est prise dans le groupe 
formi par i les derives halogenes du phenol ; les sels m^talliquesi 
notamment de cuivre, manganese, cobalt, chrome, zinci d5riv& d'acides 
carboxyliques ; les complexes organiques de I'etain • le 

30 methylene-bisthiocyanate ; le mercaptobenzothiazole ; le dichlofluanid, 
5) Concentres selon lUjne quelconque des revendications 1 It 4, 
caracterises en ce que la substance ins'ecticide est prise dans le groupe 
forme : par des conpos^s organo-halogenes ; des conposes 
organo-phosphores ; des carbamates ; des pyr^thrinoldes de synthese. 

35 6) Concentres selon I'me quelconque des revendications 1 h 
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5, caracterises en ce que la matiere acUve est constituee par 
1' association de : 

- 70 S6 a 98 « en poids de fongicide(s) constitue(s) par : dj 
tetrachlorophenol et/ou du pentachlorophenol et/ou un complexe 

05 organique ae I'etain, en melange eventuellement avec du dichlofluanid, 

- avec 30 & 2 55 en poids d'insecticide(s) constitue(s) par : du lindane 
et/ou de phosalone et/ou du sevin et/ou de la perraethrine et/ou du 
fenvalerate- 

7) Concentres selon I'une quelconque des revendications 1 a 6, 
10 caracterises en ce que le solvant ou les solvents de la matiere active 
. ;sont pris dans le groupe forme par: les hydrocarbures aromaUques 
liquides ou des melanges d' hydrocarbures aromatiques provenant 
directement de la distillaUon du petrole ; des monoalcools, des glycols 
ou polyols ou leurs ethers d'alcanols ; des c^tones aliphaUques ; des 

15 esters ; des amides- 

8) concentres selon la revendication l\ caract&ises en ce que 
I'on fait appel a des melanges d'un hydrocarbure aromatique (ou d'un 
melange d'hydrocarbures aromatiques) avec un monoalcool ou un glyoDl ou 

une cetone ou un ester. 
20 9) Concentres selon I'une c^jelconque des revendications 1^8 

caracterises en ce que le milieu de dissoluUon renferme, a cote de 
1' agent eraulsionnant, un des melanges de solvents vises a la 
revendication 8 et un ou plusieurs agents de fixation. 

10) Concentres selon I'une quelconque des revendications 1^8 
25 caracterises en ce que le milieu de dissolution renferme, a cote de 

I'agent emulsionnant, un des solvents vises a la revendication 7 en 
association avec un melange d'une ou plusieurs huiles avec un ou 
plusieurs agents de fixation: 

11) Emulsions stables caracterisees en ce qu'elles sont 

30 prepar^es par simple agitation des melanges de 1 partie en volume d'un 
concentre selon I'une quelconque des revendications 1 a 10 precedentes 
avec 1 a 10 parties en volume d'eau. 

12) Emploi des emulsions selon la revendication 11 pour 
assurer la protection du bois centre I'attaque des champignons et/ou des 

35 insectes xylophages. 
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AUTRICHE 

REVENDICATIONS 

1) Proced^ de preparation d*une Emulsion aqueuse stable d'une 
05 matiere active biocide, utilisable notatnment pour assurer la protection 
du bois contre l*attaque des champignons et/ou des insectes xylophages, 
qui consiste & soumettre k une agitation, de maniere connue en sol, un 
melange obtenu par addition de 1 a 10 parties en volume d*eau a une 
partie en volune d'un concentre liquide emulsionnable qui comprend : 
10 - une matiere active constituee par au moins une substance fongicide 

insoluble dans l*eau et/ou au moins une substance insecticide insoluble 
dans IVeau, 

- et un mileu de dissolution liquide constitue par au moins un solvent 
organique de la matiere active, un agent emulsionnant et eventuellement 
15 au moins une huile et/ou au moins un agent de fixation, 

ledit precede etant caracterise en ce que 1' agent emulsionnant compris 
dans le concentre consiste en au moins un tensio--actif anionique 
appartenant au groupe forme par : 

(a) des esters sulfuriques de formule : 

20 R -( OCH2CH2 OSOjM (I) 

dans laquelle : 

•le substituant R reprdsente un radical, carbone sature ou non 
satur^, pouvant renfermer un ou plusieurs heteroatomes, 
d*origine aliphatique (lineaire ou rami fie), cycloaliphatique 

25 ou aromatique ; 

.n repr^sente un nombre fixe a une valeur telle que le HLB du 
tensio-actif corresponde a un nombre allant de 10 a 16 ; 
•M est un reste d'origine min&ale ou organique choisi de 
maniere a ce que le tensio-actif soit soluble dans le 

30 concentre a ennjlsionner et dans I'eau, 

(b) et des esters orthophosphoriques de forrmjle : 
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R-(0CH2CH2)n-° 



^1- 



dans laquelle : 

. le substituant R et n ont les significations donnees 

ci-avant (tens la formula (I) ; 
. represente soit un reste M^, soit I'un des radicaux 
R-(0CH2CH2)n-, les radicaux R^ et 
R-(0CH2CH2)n- pouvant §tre identiques ou differents ; 
. est'un atome d'hydrogene ou un teste ayant la 
significaUon donnde' ci-avant pour M dans la fornule (I), 
; les deux restes (quand R^ = M^^) pouvant etre 

identiques ou differents. 
2) Precede selon la revendication 1, caract^risds en ce que 
I'on fait appel, comme agent eniulsionnant, aux composes de forraules (I) 

et (II) dans lesquelles : 
Q . le substituant R represente : un radical alkyle lineaire 

comportant de 6 a 20 atomes de carbone ; un radical 
alkylcarbonyle presentant un reste alkyle de m§me nature ; ■ 
un radical alkylphenyle dont le reste alkyle a une structure 
lineaire comportant de 6 a 20 atomes de carbone, 
25 . M (formule I) est un reste d'atrraoniun ou un atome de sodium, 

. (formule II) est un atome d'hydrogene, un reste 

d' ammonium ou un atome de sodium. 
3) Precede selon I'une quelconque des revendications 1 et 2, 
caracterise en ce que le concente liquide gmulsionnable rertferme en 

30 ' poids : 

- de 15 X & AO 56 de matiSre active, 

_ de 30 % & 75 56 de solvant(s) de la matiere active, 

-de 0 S6 a 20 56 d'huile(s) et/ou d'agent(s) de fixation, 

-de 5 % a 25 56 d' agent emulsionnant. 
35 4) Precede selon I'une quelconque des revendications 1 a 3, 
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caractlrise en ce que la substance fongiclde du concentre est prise dans 
le groupe forme par : les dirlv^s halogen^s du ph&iol ; les sels 
metalliques, notamment de cuivre, manganese, cobalt, chrome, zinc, 
derives d'acides carboxyliques ; les complexes organiques de 1* Stain ; le 

03 mSthylene-bisthiocyanate ; le mercaptobenzothiazole ; .le dichlofluanid. 

5) ProcSdS selon I'une quelconque des revendications 1^4, 
caractSrise en ce que la substance insecticide du concentre est prise 
dans le groupe formS par : des composes organo-halogenes ; des compost 
organo-phosphores ; des carbamates ; des pyrethrino'ides de synthase. 

10 6) Precede selon I'une quelconque des revendications 1 a 5, 

caracterise en ce que la matiere active du concentre est ccnstituSe par 
1' association de : 

- 70 % a 98 % en poids de fongicide(s) constltue(s) par : du 
tetrachlorophenol et/ou du pentachlorophenol et/ou un complexe 

15 organique de I'etain, en melange eventuellement avec du dichlofluanid, 

- avec 30 % a 2 % en poids d'insecticide(s) constitue(s) par : du lindane 
et/ou de phosalone et/ou du sevin et/ou de la permethrine et/ou du 
fenvalerate. 

7) Precede selon I'une quelconque des revendications 1 a 6, 
20 caracterise en ce que le solvant ou les solvents de la matiere active du 

concentre sont pris dans le groupe forme par: les hydrocarbures 
aroma tiques liquides ou des melanges d' hydrocarbures aromatiques 
provenant directement de la distillation du petrole ; des monoalcools, 
des glycols ou polyols ou leurs ethers d'alcanols ; des cetones 
25 aliphatiques ; des esters ; des amides i 

8) Procede selon la revendication 7, caracterises en ce que 
I'on fait appel a des melanges d"un hydrocarbure aromatique (ou d'un 
melange d' hydrocarbures aromatiques) avec un monoalccxsl ou un glycol ou 
une cetone ou un ester- 

30 9) Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 8, 

caracterise en ce que le concentre comprend un milieu de dissolution qui 
renferme, a cote de 1' agent emulsionnant, un des melanges de solvents 
vises a la revendication 8 et un ou plusieurs agents de fixation, 

10) Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 8, 

35 caracterise en ce que le concentrd comprend un milieu de dissolution qui 
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renferrae, k c6t^ de 1 'agent emulsionnant , un des solvants vises k la 
revendication 7 en association avec un melange d'une ou plusieurs huUes 
avec m ou plusieurs agents de fixation. 

11) Emploi des emulsions obtenues selon le procedd decrit a 
I'une quelconque des revendications 1 a 10 precedentes pour assurer la 
protection du bois contre I'attaque des champignons et/ou des insectes 
xylofrfiages . 
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